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L' invention concerne une resistance de mesure cons- 
tituee par une plaquette de ceramique, portant une mince couche de 
resistance et fixee dans la cavite d'un support cylindrique. 

Les resistances de mesure utilisees actuel lement dans 
5 1 Industrie sont pratiquement toutes des resistances a fil, cons- 
titutes de platine ou de nickel, quelquefois mais rarement de cuivre. 

Pour la mesure de hautes temperatures, les resis- 
tances en fil de platine se sont imposees. La fabrication de ces , 
resistances est cependant coflteuse dans la forme couxante. Pour 
lO obtenir la solidite des resistances aux vibrations indispensable 
pour leur utilisation technique, il est necessaire que l'enroule- 
ment repose entierement sur son support. Les frittes de ceramique, 
utilisees la plupart du temps dans ce but, fondent 4 des temperatures 
assez basses ; la temperature d'emploi des resistances a fil est 
15 liraitee par la hauteur de ce point de fusion. Si l'on utilise des 
frittes de ceramique fondant a haute temperature, le fil servant 
a la mesure absorbe facilement les impuretes, ses proprietes elec- . 
triques se modifient et il est alors plus difficile de respecter les 
valeuisde tar age serrees imposees par les normes internationales . 
20 Le but de la presente invention etait done de realiser 

une resistance de mesure pour thermometres a resistance electrique 
pouvant Stre utilisee pour la mesure de hautes temperatures , sans. . 
contamination par. les .moyens de .fixation. 

Cet objectif est realise selon 1' invention en utili- 
25 sant une resitance de mesure caracterisee en ce qu'elle e5t formee 
par une piece de forme cylindrique servant de support, presentant 
une perforation profilee qui la traverse longitudinalement, de sec- 
tion quelconque, presentant au moins une paroi plane sur laquelle 
est fixee une plaquette de ceramique portant sur la face opposee 
30 k la paroi sur laquelle est fixee la plaquette, une resistance elec- 
trique faite d'une mince couche de platine solidement fixee dont la 
resistance electrique est fonction de la temperature, cette couche 
resitante etant reliee k des conducteurs elect riques fixes ..a un ou 
aux deux bouts du support a l'aide de pate obturatr ice non conductri- 
35 ce de 1 ' electricite et dirigees vers 1 "exterieur. 

L' invention est basee .sur ce qu'une .plaquette. de. cera- 
mique, de preference Al^, par exemple. de .2..X.10 X 0,6 mm, est. re-, 
couverte sur un cote, par un procede connu de surfaces .de. platine. 
meandriques et adherentes ainsi que de surfaces de connexion. 
40 Ce chip de ceramique, muni de fils de sortie, est loge dans un tube 
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ceramique ou de metal ay ant une encoche axiale de forme appropriee . 
rectangulaire, par exenple, et frittee, soudee ou collee sur un 
c8te de 1' encoche, par la face opposee a celle qui porte la couche 
de platine formant resistance. Les bouts du tube sont scelles avec 
5 une pSte ceramique. Les avantages de cette construction sont les 
suivants : 

a) Les surfaces conductrices de platine viennent en contact 
uniquement avec le substrat de ceramique et non avec une masse 
fusible quelconque, de sorte que la valeur mesuree ne peut pas 

10 etre faussee par des impuretes, 

b) la fabrication de couches de resistance en platine s'effec- 
tue rationnellement pax des precedes connus dans la microelectro- 

nique, . 

c) le support peut etre constitue egalement par un metal, 

15 etant donne que la couche de platine formant resistance ne vient 

pas en contact avec le support. 

Sur les .figures I et II est represents schematiquement 
un exemple d'une forme de realisation de la resistance de mesure selon 
l'invention, en coupes longitudinales et transversale. 

20 La resistance de mesure 1 est constitute par une piece 

de forme cylindrique 2 dans laquelle se trouve une perforation de pro- 
fil rectangulaire 3 sur une des parois 4 de laquelle est fixee une 
plaquette d'oxyde d' aluminium 5, qui , sur la face opposee 6 k cette 
paroi 4, porte la resistance sous forme d'une mince couche de plati- 

25 ne 7. La connexion avec cette couche de resistance 7 est etablie 

a l'aide de conducteurs, 8, 9, qui sont fixes sur la piece cylindri- 
que 2 avec une pate d' obturation 10. L' autre extremite 11 de la piece 
2 est egalement ferme par de la pate d'obturation 12, ces deux pates 
ne venant pas en contact avec la couche formant resistance 7. 

30 Bien entendu, 1' invention n'est pas limitee k 1' exem- 

ple de realisation ci-dessus decrit et represente, k partir duquel 
on pourra prevoir d'autres modes et d'autres formes de realisation , 
sans pour cela sortir du cadre de !• invention. 
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REVEND ICAT ION 
Resistance de mesure, caracterisee en ce qu'elle est 
formee par une piece de forme cylindrique (2) servant de support, 
presentant une perforation profilee (3) qui la traverse longitudinale 

5 ment, de section quelconque, a la paroi plane (4) de laquelle est 
fixee une plaquette (5) de ceramique portant sur la face opposee 
a la paroi (4) sur laquelle est fixee la plaquette , une resistance 
electrique faite d'une mince couche de platine (7) , dont la resis- 
tance electrique est fonction de la temperature, cette couche resis- 

lO tante etant reliee a des cnnducteurs electriques (8,9), qui sont fi- 
xes a un ou aux deux bouts de la piece (2) a l'aide de p&te obtura- 
trice (10,12) non conductrices de 1' electricite et diriges vers 
1 1 exterieur . 



DEGS ★ R14 J7245Y/43 * FR 2336-778 

High temp, measuring resistor - has platinum film deposited on 
ceramic substrate in cylindrical metal case 

DEUTSCHE GOLD & SILBER 24 J2.75-DT-U41295 

R41 (26.08.77) G01k-07/18 H01c-07 
A temperature -sensing resistor for high temperature mea- 
surement is not affected by its support. The sensor has., 
a cylindrical case (2) with a square cross- section recess 

(3) . On one side 

(4) of the recess 
(3), there is a 
ceramic sub- 
strate (5). 

A thin sheet 
of platinum (7) 
is fitted to the 
substrate (5). 
Two wire term- 
inals (8) are con- 
nected to the 
platinum sheet 
(7). The ends of 
the cylindrical case (2) are closed by insulating paste 
{10, 12), The platinum sheet (7) has an electrical resistance 
which varies with the temperature measured by the sen- 
sor. 23. 12. 76 as 038938 (5ppU2 I). 




